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@ Farbgold-Legierungen 



Farbgolde aus Gold-Silber-Kupfer-Zink-Schmuckiegie- 
rungen mit einem Zusatz von 0,5-10 Gewichts-Pb Gallium 
eignen sich besonders zur Herstellung von Ringen und Glie- 
derketten. 
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Heraeus Edelmetalle GmbH, Hanau 
Patentanmeldung 
"Farbgold-Legierungen" 
PatentansprOche 

1. Farbige Gold-Silber-Kupf er-Zink-Schmucklegierungen , dadurch 
gekennzeichnet, daB sie zusatzlich 0,5 - 10 Gewichts-S Gallium 
enthalten. 

2. Schmucklegierungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie aus 33 , 3 Gewichts-58 Gold, 5-35 Gewichts-S Silber, 
25 - 45 Gewichts-% Kupfer, 0,5 - 20 Zink und 0,5 - 10 Ge- 
\i/ichts-5o Gallium bestehen. 

3. Schmucklegierungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie aus 58,5 Ge\i/ichts-E Gold, 5-35 Gewichts-?o Silber, 
10 - 35 Geu/ichts-SS Kupfer, 0,5 - 10 Gewichts-E Zink und 
0,5 - 10 Gewichts-& Gallium bestehen, 

4. Ring aus einer Schmucklegierung nach einem der Anspruche 1 - 3. 

5. Draht fur die Gliederketten-Fabrikation aus einer Schmuck- 
legierung nach cinem der Anspruche 1 - 3. 
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Heraeus Edelmetalle GmbH, Hanau 
Patentanmeldung 

"Farbgold-Legierungen" 

Die Erfindung betrifft farbige Gold-Silber-Kupf er-Zink-Schmuck- 
legierungen. 

Fur die Schmuckherstellung urerden neben Farbgolden aus Gold- 
Silber-Kupf er-Legierungen auch solche aus Gold-Silber-Kupf er- 
Zink-Legierungen unterschiedlicher Karat-Zahlen verwendet 
(Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie 12, 1976, 
Seite 398 ff . , DE-OS 30 01 591). 

Wahrend gesetzliche und okonomische Forderungen den Gold-Gehalt 
vorschreiben und begrenzen, kann die Menge der anderen Metalle, 
vor allem des Silbers und des Kupfers, vielfaltig variiert u/erden, 
so daB eina groBe Anzahl dieser Schmucklegierungen bekannt und 
im Gebrauch ist. 

Die Legierungen weisen fur bestimmte Ami/endungen, zum Beispiel 
bei der Herstellung von gegossenen Ringen und bei der Fabrikation 
von Gliederketten aus Draht, eine zu hohe Harte auf. 

Es ist dahor die Aufgabe der Erfindung, farbige Gold-Silber- 
Kupf er-Zink-Sohmucklegicrungen zu findcn, die - ohne den schonen 
Glanz und Farbton einzubUGen - eine niedrigere Harte als die 
bekannten besitzen. 



- 2 - 



34U128 



-3- 



Die Aufgabe wird erf indungsgemaB durch solche Legierungen dieser 
Art gelbst, die zusatzlich 0,5 - 10 Gewichts-S Gallium enthalten. 

Besonders bevihrt haben sich Gold-Silber-Kupf er-Zink-Legierungen, 
die zusatzlich 1-8 Gewichts-SJ Gallium enthalten. 

Gegebenenfalls konnen den Legierungen noch bekannte Kornf einungs- 
mittel fur Gold-Legierungen, zum Beispiel Ruthenium (etwa 
0,05 - 0,2 Gewiichts-%) , Iridium und Ruthenium (etwa 0,05 - 0,2 Ge- 
\uichts-S>)oder Eisen und Rhenium (jeu/eils etwa 0,01 - 0,5 Ge- 
\Bichts-5S) zugesetzt werden. 

Bevorzugt werden 8karatige Schmucklegierungen aus 33,3 Ge- 

u,ichts-S5 Gold, 5-35 Gewichts-K Silber, 25 - 45 Gewichts-S 

Kupfer, 0,5 - 20 Zink und 0,1 - 10, besonders 1 - 8 Geurichts-K 

Gallium und 14karatige Schmucklegierungen aus 58,5 Gev/ichts-S 

Gold, 5-35 Geu»ichts-£ Silber, 10 - 35 Gewichts-S Kupfer, 

0,5 - 10 Gewichts-K Zink und 0,5 - 10, besonders 1 - 8 Gewichts-S 

Gallium. 

Die Schmucklegierungen gemaB der Erfindung haben den schonen 
Glanz und Farbton der bekannten Gold-Silber-Kupf er-Zink- 
Legierungen, besitzen aber eine niedrigere Harte als diese. 

Durch die niedrigere Harte ist ihre Verf ormbarkeit sehr gut, 
so da0 beim Ualzen und Ziehen von Draht ein hoher Verf ormungs- 
grad ohne Zwischengliihung erreicht uiird. 

Die Schmucklegierungen eiqnen sich besonders zur Herstellung 
von gegossenen Ringen und uon Draht-Halbzeug fur die Glieder- 
ket t en-Fab rikat ion. 
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In den Tabellen 1 und 2 u/erden Zusammensetzung, Farbe und 
Vickers-Harte (Hv) von einigen Bkaratigen Schmucklegierungen 
. Legierungen A bis F in Tabelle 1 - und einigen 14karatigen 
Schmucklegierungen - Legierungen H bis L in Tabelle 2 - gemaB 
der Erfindung und von z«/ei bekannten Schmucklegierungen (G und M) 
zum Vergleich angegeben. 
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